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Chantal Lavoie 


Customer 
Job Number 


Estimate Number 
P.O. Number ; 
This Issue : 08/05/2009 
Prsht Rev. : NC 

First Issue Sod 
Previous Run : 38589 
Written By : 
Checked & Approved By : О 

Comment : EstF 02.09.10 Added DSK 066 


: CU-DARO01 Dart Helicopters Services 
: 47814 

: 10306 

5.0. No. 


Type — : SKIDTUBES 


Additional Product 


inn „і ШІ 


Machine Ог Operation: 


Comment: Issue P/O: - 
a) Extrude as per D а 
b) Material: 6061-76 (QQ-A-200/8) 


Process Sheet 


Drawing Name 


Part Number 
Drawing Number 
Project Number 
Drawing Revision 
Material 

Due Date 


KJ/RF 


Description : 
PURCHASING 


: 09/06/2009 


Dart Aerospace Ltd. 


: S'SKIDTUBE LIGHT "I' BEAM EXTRUSION 


: D26005108 

: 02600 REV 01 
: NA 

: D1 


240 Um: Each 


Qty: 


TT B 


d) Minimum ultimate tensile strength 7 40 ksi 


) 

с) Minimum yield tensile strength 7 35 ksi 
) 
) 


e) Minimum elongation < 896 
f) Order at 108" long 
g) Caradon Indalex Tool # М5-18871 


h) To be packed per DSK 066 


i) Pull test to ASTM standard B221 required. 


j) Material certification is required 
D26005108P 


ШШЩ 


Comment: Оу: 1.0000 Each(s)/Unit 
EXTRUSION "I" BEAM THIN 


Total: 


PACKAGING 1 


Comment: Receive & Inspect For Transit Damage 
Ensure certification is attached 


40 


Comment: DIMENSIONAL CHECK _ 
1-Inspect dimensions per Dwg D2600 


Extrusion `1 Beam thin 


240.0000 Each(s) 


PACKAGING RESOURCE #1 


DIMENSIONAL CHECK 


2-Check Pull test per Dwg D2600 for compliance page attached. 


3-Check hardness with Webster tester 


Page 1 
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7 


/ 
“ 


Form: rprocess 


ce | 


Dart Aerospace Ltd 


STEP 


Part No: PAR #: Fault Category: NCR: Yes Мо DQA: Date: 


WORK ORDER CHANGES 
PROCEDURE CHANGE 


Approval 
Chief Eng / 


Approval 
QC Inspector 


DATE 


Resolution: — Disposition: QA: М/С Closed: Date: 


ЖЕТ? Corrective Action Section B ee 
Description of NC — - — - Verification | Approval | Approval 
ATE STEP Section A Initial Action Description Sign & Section C Chief Eng QC Inspector 
Chief Eng Chief Eng Date 


NOTE: Date & initial all entries 


H:\fFORMS\Quality Assurance\approved QA\NCRWO RevE 


, Date: 
User: 


Friday, 08/05/2009 7:33:09 AM 
. Chantal Lavoie 


^ 


Customer: CU-DAROO1 Dart Helicopters Services 


Job Number: 47814 


Machine Or Operation: 
PACKAGING 1 


Comment: PACKAGING RESOURCE #1 
Identify and Stock 


Location: U Мо (( 


0621 


Process Sheet 
Drawing Name: 3'SKIDTUBE LIGHT "" BEAM EXTRUSION 


Part Number: D26005108 


Description : 
PACKAGING RESOURCE #1 


.-IIMII 


H 4- N 


FINAL INSPECTION/W/O RELEASE 


Comment: FINAL INSPECTION/W/O RELEASE 


ШТІ 


Job Completion 


Page 2 


_ ШШ ощ 


Form: rprocess 


Dart Aerospace Ltd 


WORK ORDER CHANGES 
Approval 


PROCEDURE CHANGE Chote, | Approval 


Prod Mar QC Inspector 


Part No: PAR #: Fault Category: NCR: Yes Мо DQA: Date: 
Resolution: Disposition: QA: N/C Closed: Date: 
NCR: WORK ORDER NON-CONFORMANCE (NCR) 


T Corrective Action Section B meret 
Description of NC — - - - Verification | Approval | Approval 
DATE | STEP Section A Initial Action Description Sign & Section C Chief Eng | QC Inspector 
Chief Eng Chief Eng Date 


NOTE: Date & initial all entries | 


НМЕОВМЗ нау Assurance\approved QANCRWO RevE 


DART AEROSPACE LTD 


HAWKESBURY, ONTARIO, CANADA 


DRAWING NO. REV. 0 
D2600 SHEET 1 OF 5 
THLE 
EXTRUSION 


NEW ISSUE 


97.01.21 
97.09.09 | CHANGE MATERIAL SPEC. — 


A ADD 02600-3, UPDATE 02600-1 WIDTH, 
aj 98.04.16 ADD DIE МО. 
B 98.08.20 | 

2010917 


Ша у" { rae 


GENERAL NOTES 


1. MATERIAL: 6061-T6 (00-А-200/8) 


MINIMUM YIELD TENSILE STRENGTH = 35 ksi 
MINIMUM ULTIMATE TENSILE STRENGTH = 40 ksi 
MINIMUM ELONGATION = 8 % 


A SAMPLE FROM EACH BATCH WILL BE PULL TESTED 
TO ASTM STANDARD B221 BY AN APPROVED TESTING 
FACILITY TO ENSURE THAT THE BATCH MEETS THE 

ABOVE MINIMUM MECHANICAL PROPERTIES. 


BREAK ALL SHARP CORNERS 0.010 MAX. 
NO TOOLING MARKS. 


TOLERANCES ARE PER DART 051 018 UNLESS OTHERWISE 
NOTED. 


op COPY 
5. ALL DIMENSIONS ARE ІМ INCHES. peii 
ENGINEERING 

TROLLED COPY 

one ТО AMENDMENT 


Copyright 1997 by DART AEROSPACE (ТО 


DRAWING NO. REV. D 
D2600 SHEET 4 OF 5 
TITLE 

EXTRUSION 


М.А» 


nud 


t LENT 


E 
ім 


RO.025 (TYP) 


RO.150 (TYP) 


XXX з 


ж 


IRE 


Diges ~ ХХХ Ан 


15 


unter 


2.810 2.670 
MANUFACTURED WITH CARADON INDALEX DIE # MS-18871 


Рег 


ЗНОР СОРУ 
RETURN TO 
ENGINEERING 
UNCONTROLLED COPY 
SUBJECT TO AMENDMENT 
WITHOUT NOTICE 
WORK ORDER 

No. 28/4 _ 


fDi 


Copyright 1997 by DART AEROSPACE LTO 


m UE | DART AEROSPACE LTD 

И HAWKESBURY, ONTARIO, CANADA 
CHECKED RPPROVED DRAWING NO. REV. D 
DATE THLE SCALE 
98.08.20 EXTRUSION 11 
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SHOP COPY 
RETURN TO «= 
А 
ENGINEERING < 
UNCONTROLLED COPY 
SUBJECT TO AMENDMENT 
WITHOUT NOTICE 
WORK ORDER 
NO. 


Copyright 1997 by DART AEROSPACE LTD 
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4 i ҢІ; р qe ТТ” Амма РХТВИСНАМО - ANODIZING - FABRICATION - PAINTING 


За iat put 
ву мерам phi bna REZE pue РАМ пра сези " 

DART AEROSPACE! rp? Е. ЕИ Б: АН 

1270 ABERDEEN STREET 5, - "T " - 4 

НАЙ SBURY т - КУ lx CL. ER АЕ... = “АН d uS 

ХЕ ӨҢҮ ЧЁ Қыз LUE th ES 27; 3 I > hb 

‚ K6A1K7 pi | 

CUSTOMER Р. 5. MAS E INDALEX с. S.T. REG ши В1 36834041 . PROJ: 
| ІШТЕРІ 1, да caer | Pn A ЕТТЕГІ rum С | Required Date: 
| 201355| XXXXXX 01 8815 9/05/19 9/05/19 | 
ҮЙ ОШ PA РТА T ПА UO ТТТ 1. КЫЛАТ?" таннин; те SANT - PATIATUR 
he БИРМА rep 20 COB, BUNDLED AND А е LR Е 


BAUE BHIE SHIPPED VIA 


а. я QUEST 10 JUIN 


N Г А : CETTE EXPEDITION Е: 
тем: COMMANDE/ORDERED | ме DE MATRICE DESCRIPTION ОП CLIENT ALLIAGE ET TREMPAGE | LONGUEUR PRIX UNITAIRE THIS SHIPMENT MONTANT 


ITEM ^ poms , pieces | INDALEX DIE NO. CUSTOMER DESCRIPTION ALLOY AND TEMPER | LENGTH UNIT PRICE POIDS 


но AMOUNT 
ко WEIGH) PIECES WEIGHT a ee 


T EXTRUDE ONLY 


DUE= 2009/06/12 06-10 _ T 
‚ 24) MS 18871 D2600-5 „6061. T6 
"TUTD-2600- DUTY 
| BUNDLE- 878856 878918 878919 


es as i 


| As =: ion,and теді ӨДБ Ажалы of our Qual Ва ‘procedures 
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EXEMPLAIRE DE i А COMPTABILITÉ | FEUILLE D'EMPAQUETAGE 
ASCO TING COPY PACKING SLIP 


06/09/2009 TUE 10:25 FAX 514 694 8310 Indalex Mtl 
8 5 


—— 


A 


XDINDALEX | рош Cii QC, Сині 
NN ADR RA NM (E SOLUTIONS | Ез HOR 5W3 


Téléphone (514) 697-5120 
Fac-simile (514) 694-8310 


Rapport des propriétés mécaniques 
Mechanical Properties Test Report 


у Client / Customer : DART AEROSPACE LTD 


Adresse / Address : 1270 ABERDEEN STREET Ы 
HAWKESBURY ONT; 
K6A 1K7 
# commande Indalex / Indalex order # : 9051638 . 
# bon de commande / Purchase order # : 8815 
# de matrice / Die #: MS 18871 . Description: Light Duty Web 
Alliage & trempage / Alloy & temper : 6061 T6 Customer Part#: 02600-5 = È Q 
# Controle / Control #: 99387-1 сащ eu 


# Coulée / Cast #: 46067 


Tension ultime 
Ultimate stress (ра!) 
Contrainte élastique 
Yield stress (psi) 


% élongation дапв.2" 

до elongation in 2" zo 
Dureté Rockwell E (hre) 

Rockwell E Hardness (hre) 


WERE Пи | ce | m | ме [| m | m. | 
воз | 020-040 | 035 мак | оло мах | 010 Mex | 045-050 | 010 Мах | 0,10 Мак | 0,10 Mox | 
hoos | 0,60-0,90 | 035мах | оломах | оломах | 040-040 | 010 Mox | 0,10 Max | 0.10 Мак | 
020-024 | 0,48-0,52 


| 05 Мах | 010 Мах 


Nous certifions que le matériel fourni rencontre les exigences chimiques telles qu'annoncées par la norme 
ASTM-B-221 excepté pour la section 8.2 (nombre de spécimen) et AMS QQA 200/8 excepté pour la 
section 4.2.3.1 (nombre de spécimen) qui sont déterminés par les exigences du client. 


We hereby certify that the material supplled meets the chemical properties as published by the ASTM B- 
221 except for section 8.2 (number of specimen) and AMS ОСА 200/8 except for section 4.2.3.1 (number 
of specimen) which is determined by customer requirement. | 

Sincérement votre, date: 2009-06-09 
Yours truly, 


| 0:05 Max | 
[080-120 | 004-035 | 025 Max | 0.15 мак | 
P= loxma | 020 мок | 


Bruno Могепсу | 
Technicien de la qualité 
Quality technician 


Indalex Limited 
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